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Halogen-free floor or wall covering material, giving performance similar to PVC, is based on a 
blend of polyvinyl butyral and ethylene-vinyl acetate copolymer with glycol benzoate plasticizer 
A floor or wall covering material comprises: 

(A) a mixture of plasticizer-free polyvinyl butyral (PVB) and ethylene-vinyl acetate (EVA) 
copolymer (16-50 wt.%); 

(B) a glycol benzoate plasticizer (10-45 wt.% based on wt. of (A)); and 

(C) a filler and auxiliaries (balance). 
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(54) Boden- oder Wandbelag 

(57) Die Erf induing betrifft einen Boden- oder Wand- 
belag. bestehend aus einem Kunststoffanteil von 16 bis 
50 Gewichts-% : der sich aus weichmacherfreiem Poly- 
vinylbutyral und Ethylen-Vinylacetat-Copolymer zu- 
sammensetzt, aus einem auf den Kunststoffanteil bezo- 



genen Weichmacheranteil von 10 bis 45 Gewichts-%, 
wobei der Weichmacher Glykolbenzoat ist, und aus 
Full- und Hilfsstoffen als Rest. Bevorzugt enthalt der Be- 
lag 15 bis 33 Gewichts-% Polyvinylbutyral und 1 bis 17 
Gewichts-% Ethylen-Vinylacetat-Copolymer. 
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Beschreibung 

[0001 J Die Erf indung betrifft einen Boden- odcr Wandbelag hergestcllt aus einer Mischung von Kunststoff , Fiillstoffen 
und Hilfsstoffen. 

5 [0002] AuBer den bekannten PVC-Bodenbelagen sind auch bereits halogcnfreie Bodenbelage unter Verwendung 
von Polyvinylbutyral (PVB) vorgeschlagen worden. 

[0003] PVB ist ein thermoplastisches Kunstharz, das nur aus den Elementen Kohlenstoff , Sauerstoff und Wasserstoff 
besteht und als Bindemittel in Bodenbelagen gut geeignet ist. PVB ist jedoch verglichen mit PVC wesentlich teurer 
so daB aus wirtschaftlichen Grunden die Verwendung von PVB fur Bodenbelage im Regelfall nicht in Betracht kommt. 
10 [0004] Urn den Vorteil des PVB, halogenfrei zu sein, dennoch niitzen zu konnen, wurde vorgeschlagen. recycliertes 
PVB zur Herstellung von Bodenbelagen und Wandplatten zu verwenden. 

[0005] Aus der EP-A-0 471 658 ist die Verwendung von recycliertem, plastifiziertem PVB-Harz als Rohmaterialkom- 
ponente fur die Herstellung von FuBbodenbelagen bekannt. Dem recyclierten, weichmacherhaltigen PVB-Harz kann 
noch ein anderes kompatibles Harz beigemischt werden. Als kompatible Harze werden eine Reihe von Materiaiien 

'5 aufgezahlt, unter anderem Polyethylvinylacetat. Bevorzugt wird als kompatibles Harz nicht plastifiziertes PVB verwen- 
det. Nachteilig an diesem unter Verwendung von recycliertem PVB hergestellten Bodenbelag ist vor allem daB das 
recyclierte PVB Weichmacher enthalt, auf Grund derer es beim f ertigen Bodenbelag zu Weichmachermigration kommt 
was zu Verschmutzungsproblemen fuhrt da Schmutzteilchen am ausgeschwitzten Weichmacher haften. Das Aus' 
schwitzen des Weichmachers fuhrt auch zu einer unzureichenden Verklebung des Belages auf dem Untergrund. Au- 

20 Berdem konnen Belagplatten bei langerer Lagerung vor dem Verlegen zusammenhaften. Weitere Nachteile sind un- 
angenehme Geruchseffekte, mangelnde Dimensionsstabilitat sowie Unbestandigkeit gegenuber Reinigungsmineln 
[0006] Aus der DE-A-4 202 948 ist die Verwendung von recycliertem, weichmacherhaltigem PVB zur Herstellung 
von Bodenbelagen bekannt, welche iibliche Fullstoffe und Hilfsstoffe sowie 5 bis 20 % Polyacrylat enthalten. Auch bei 
diesen bekannten Bodenbelagen konnen die oben genannten Nachteile auftreten. AuBerdem neigt dieses Material 

25 zur Versprodung. 

[0007] Aus der DE-B-0 664 355 ist ein Boden- oder Wandbelag bekannt. der 8 bis 25 Gewichts-% weichmacnerf reies 
nicht-typengerechtes PVB, zusatzlich einen auf den PVB-Anteil bezogenen Weichmacheranteil im Bereich von 20 bis 
70 Gew.-% sowie Full- und Hilfsstoffe enthalt. Als nicht-typengerechtes PVB wird Material von Fehlchargen und/oder 
aus der Abreinigung von Acetalisier-Reaktoren, Kaskaden und/oder Absetzgruben verwendet , das eine Viskositat unter 
30 50 mPa s aufweist. Als Weichmacher werden Phthalat-Weichmacher verwendet. Das weichmacherfreie. nicht-typen- 
gerechte PVB kann mit Anteilen von recycliertem PVB verstreckt werden, wobei die Antcile so gewahlt werden, daB 
der im recycliertem PVB enthaltene Weichmacher nicht storend wirkt. Dieses Material weist die oben genannten Nach- 
teile nicht auf, muB aber wegen seiner zu geringen Flexibility nach der Herstellung in Platten ausgestanzt werden d 
h. es eignet sich nicht als Bahnenware. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daB die SchweiBnahte wegen des 
niedngen PVB-Anteils nicht halten und daB das iibliche zur Herstellung von PVC-Befagen angewandte Verfahren nicht 
geeignet ist sondern ein spezielles Herstellungsverfahren verwendet werden muB. 

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Boden- oder Wandbelags. der nicht nur koine 
Weichmachermigration aufweist, sondern auch als Bahnenware geeignet ist und sich in seinon Verlegc- und Ge- 
brauchseigenschaften nicht von denen eines PVC-Belags unterscheidet. 

[0009] Gelost wird diese Aufgabe ausgehend von einem Kunststoff, Fullstoffe und Hilfsstoffe enthaltenden Belag 
dadurch, daB er einen Kunststoffanteil von 16 bis 50 Gewichts-% enthalt, der sich aus weichmacherfreiem Polyvinyl- 
butyral und Ethylen-Vinylacetat-Copolymerzusammensetzt, daB er einen auf den Kunststoffanteil bezogenen Weich- 
macheranteil von 1 0 bis 45 Gewichts-% enthalt und der Weichmacher Glykolbenzoat ist und daB er als Rest aus Fiill- 
und Hilfsstoffen besteht. 

[001 0] Dieser Belag ist als Bahnenware geeignet und laBt sich so einfach verlegen wie P VC-Belage, d. h die Fugen 
lassen sich haltbar verschweiBen, und der Belag laBt sich im Wandbereich gut zuschneiden. Dimensionsstabilitat 
Resteindruck und VerschleiBfestigkeit und Stuhlrolleneignung entsprechen im wesentlichen denen von PVC-Belagen' 
Der Belag kann im spateren Gebrauch mit handelsublichen Reinigungs- und Pflegemitteln behandelt werden Ferner 
kann zu seiner Herstellung das iibliche fur PVC-Belage verwendete Verfahren durchgefuhrt werden. Die Kosten sind 
nicht hoher als bei dem aus der EP-B-0 664 355 bekannten Belag. 

[0011] Als PVB kann weichmacnerf reies, nicht-typengerechtes PVB verwendet werden, das aus Fehlchargen 
stammt und eine Viskositat nicht unter 50 mPa s (gemessen als 5 %ige n-Butanol-L6sung / 20°C nach Hoppler DIN 
5301 5) aufweist. PVB aus Fehlchargen ist PVB-Material, das nicht der Spezifikalion fur den jeweiligen Verwendungs- 
zweck entspricht. Die Restfeuchte des nicht-typengerechten PVB liegt bevorzugt unter 1 ,5 Gewichts-%. 
[0012] Als Ethylen-Vinylacetat-Copolymer wird vorzugsweise eines mit einem Vinylacetatanteil von 20 bis 35 Ge- 
wichts-%, insbesondere von 25 bis 32 Gewichts-% verwendet. Der Schmelzindex betragt vorzuqsweise 2 3 bis 2 7 
(bei 190°C und 2,16 kg). 

[0013] DererfindungsgemaBe Boden- oder Wandbelag enthalt vorzugsweise 15 bis 33 Gewichts-% Polyvinylbutyral 
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unci 1 bis 17 Gewichts-% Ethylen-Vinylacetat-Copolymer. Besonders bevorzugt betragt der Polyvinylbutyralanteil 20 
bis 29 Gewichts-% und der Ethyl-Vinylacetat-Copolymeranteil 1 bis 15 Gewichts-%. 

[0014] Der auf den Kunststoffanteil bezogene Weichmacheranteil betragt vorzugsweise 15 bis 33 Gewichts-%. 
[0015] Der Weichmacher Glykolbenzoat kann ein Glykolmonobenzoat Oder Glykoldibenzoat sein, wobei Ethylen- 
und Propylenglykolbenzoate verwendet werden konnen. Bevorzugt sind Dipropylenglykoldibenzoat und/oder Diethy- 
lenglykoldibenzoat. 

[001 6] Ais FulJstoffe konnen bei dem erfindungsgemaBen Belag herkommliche Stoffe, wie Caiciumcarbonat, Schwer- 
spat, Talkum und Glimmer verwendet werden. Bevorzugt besteht der uberwiegende Teil des Fullstoffs aus Kreide. 
[0017] Als Hilfsstoffe kann der erfindungsgemaRe Belag Fettsauren, Metallseifen, Verstarkungsfasern, Pigmente 
und Antistatika enthalten. Zur flammfesten Ausrustung konnen Aluminiumhydroxid. Magnesiumhydroxid oder eine Ko- 
ramikpulvermischung, die von der Firma Nordmann, Rassmann GmbH & Co unter der Marke CEEPREE R verkauft 
wird, verwendet werden. Der erfindungsgemaBe Belag kann Magnesiumhydroxid in einer Menge bis zu 12 Gewichts- 
% enthalten, das gleichzeitig die Benetzbarkeit des Belags verbessert. Eine ahnliche Wirkung hat Aluminiumhydroxid. 
Der Belag enthalt Verstarkungsfasern in einer Menge von 0 bis zu 6 Gewichts-%. Der Belag kann einen Gesamtanteil 
an Hilfsstoffen von 1 bis 1 7 Gewichts-% enthalten. 

[0018] Zur Erhohung der MaBstabilitat und Festigkeit des Belags erfolgt vorzugsweise eine leichte Vernetzung des 
PVB durch Zusatz von Vernetzern, wiez.B. blockierten Isocyanaten, d.h. lsocyanaten : die erst bei Warmeeinwirkung 
reagieren. 

[0019] Die erfindungsgemaBen Boden- und Wandbelage konnen auf ublichen Kalandera wie sie fur die Herstellung 
von Belagen aus PVC gebrauchlich sind.. verarbeitet werden. 

[0020] Die erfindungsgemaBen Boden- und Wandbelage konnen auch aus mehreren Schichten aufgebaut sein. Dies 
wird durch Duplizieren Oder Triplizieren solcher Schichten unter Druck und Temperatur erreicht. Hierbei besteht die 
Moglichkeit, die einzelnen Schichten unterschiedlich zu rezeptieren, urn die Eigenschaften dieser Schichten ihren spa- 
teren Erfordernissen speziell anzupassen. In einer bevorzugten Ausfiihrungsform besteht der erfindungsgemaBe Belag 
aus zwei Schichten. Die Oberflachenschicht enthalt weniger Fullstoff als die Unterschicht. 
[0021] Im folgenden werden typische Rezepturen fur einen ein- und einen zweischichtigen Belag gegeben. 
[0022] Der einschichtige Belag hat folgende Zusammensetzung : wobei EVA Ethylen-Vinylacetat-Copolymer bedeu- 
tet. 



PVB 


20 bis 26 Gewichts-% 


EVA 


1 bis 8 Gewichts-% 


Mischung aus Diethylen- und Dipropylenglykoldibenzoat 


5 bis 11 Gewichts-% 


Hilfsstoffe ohne Magnesiumhydroxid 


1 bis 5 Gewichts-% 


Magnesiumhydroxid Rest Kreide 


2 bis 1 2 Gewichts-% 



[0023] Bei einem zweischichtigen Belag hat die Oberschicht folgende Zusammensetzung: 



PVB 


23 bis 29 Gcwichts-% 


EVA 


9 bis 15 Gewichts-% 


Mischung aus Diethylen- und Dipropylenglykoldibenzoat 


5 bis 11 Gewichts-% 


Hilfsstoffe ohne Magnesiumhydroxid 


1 bis 5 Gewichts-% 


Magnesiumhydroxid Rest Kreide 


2 bis 12 Gewichts-% 



[0024] Die Unterschicht des zweischichtigen Belags hat dieselbe Zusammensetzung wie die des einschichtigen 
Belags. 



Patentanspruche 

1 . Boden- oder Wandbelag aus Kunststoff. Fullstoffen und Hilfsstoffen, dadurch gekennzeichnet, daB er einen Kunst- 
stoffanteil von 1 6 bis 50 Gewichts-% enthalt, der sich aus weichmacherf reiem Polyvinylbutyral und Ethylen-Vinyla - 
cetat-Copolymer zusammensetzt, daB er einen auf den Kunststoffanteil bezogenen Weichmacheranteil von 1 0 bis 
45 Gewichts-% enthalt und der Weichmacher Glykolbenzoat ist und daB er als Rest aus Full- und Hilfsstoffen 
besteht. 



2. Boden- oder Wandbelag nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB er 1 5 bis 33 Gewichts-% Polyvinylbutyral 
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und I bis 1 7 Gewichts-% Ethylen-Vinylacetat-Copolymer enthalt. 

3. Boden- oder Wandbelag nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet. da(3 er 20 bis 29 Gewichts-% Polyvinylbutyral 
und 1 bis 15 Gewichts-% Ethylen-Vinylacetat-Copolymer enthalt. 

4. Boden- oder Wandbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daft er als Polyvinylbutyral 
nicht-typengerechtes Polyvinylbutyral enthalt. das weichmacherlreies Material aus Fehlchargen ist und eine Vis- 
kositat nicht unter 50 mPa s (gemessen als 5 %ige n-Butanol-losung / 20°C nach Hoppler, DIN 53015) autweist. 

5. Boden- Oder Wandbelag nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet ; da(3 die Restfeuchte des nicht-typengerech- 
ten Polyvinylbutyral unter 1 : 5 Gewichts-% liegt. 

6. Boden- oder Wandbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daf3 das Ethylen-Vinylacetat- 
Copolymer einen Vinylacetatanteil von 25 bis 32 Gewichts-% enthalt. 

7. Boden- oder Wandbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daf3 er zweischichtig aus- 
gebildet ist. 

8. Boden- oder Wandbelag nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, da3 die Oberflachenschicht 32 bis 44 Ge- 
wichts-% Kunststoffanteil und die Unterschicht 21 bis 34 Gewichts-% Kunststoffanteil enthalt. 

9. Boden- oder Wandbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daft er einen auf den Kunst- 
stoffanteil bezogenen Weichmacheranteil von 15 bis 33 Gewichts-% enthalt. 

10. Boden- oder Wandbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, da3 der iiberwiegende Teil 
des Fiillstoffs Caiciumcarbonat ist. 
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